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Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 iibermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a 



Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



2. 
3. 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftticher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

[ | Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hi nausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfafcten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

[ | Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
[ | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

PvTl wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Beh6rde festgesetzt. Der 
| [ Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen [X] keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| [ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzefchen 



A. KLASSIRZIERUNG DES ANMELDUNGSSHENSTANDES 

IPK 7 D21H17/37 D21H23/56 D21H27/22 B32B5/00 



Nach der Internationa len Patentklassifikalion (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



P 01/03661 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 D21H B32B 



Recherchterte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 01 11139 A (PERSTORP GMBH ;V0LPATTI 
MARIO (DE)) 15. Februar 2001 (2001-02-15) 
Anspruche 1-10; Tabellen 1,2 

US 4 473 613 A (JAISLE RICHARD F ET AL) 
25. September 1984 (1984-09-25) 
Anspruche 1-12 

US 4 609 431 A (CARLSON WILLARD E ET AL) 
2. September 1986 (1986-09-02) 
Anspruche 1,20-23 

EP 0 732 195 A (0JI YUKA SYNT PAPER CO 
LTD) 18. September 1996 (1996-09-18) 



1,8,11, 
12,16 



I, 3,4,8, 

II, 12,16 



1,8, 

10-12,16 



1,2,4,5, 
8,11,12, 
16 



Anspruche 1-5 



LH 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A* Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E* atleres Dokument. das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

■L' Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffent fichu ngsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O' Veroffentlichung. die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere MaOnahmen bezieht 

■p" Veroffentlichung. die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



' Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Ertindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Ertindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Ertindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

' Veroffentlichung, die Mttgtied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



25. September 2001 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



05/10/2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Karlsson, L 
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C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGE 



Internationales Aktenzelchen 
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E UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Veroffentlichung, soweil erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 6 034 181 A (BAZAJ RAJIV 
7. Marz 2000 (2000-03-07) 
Anspriiche 1-16 



ET AL) 



US 3 983 307 A (POWER GEORGE EDWARD ET AL) 
28. September 1976 (1976-09-28) 
Anspruche 1-13; Beispiele 1-6 



US 5 413 834 A (HIETER HAROLD C 

9. Mai 1995 (1995-05-09) 
Anspruche 1-9 

US 3 853 594 A (M0R0FF H ET AL) 

10. Dezember 1974 (1974-12-10) 
Anspruche 1-9; Beispiele 1-3 

EP 0 223 922 A (KAEMMERER GMBH) 
3. Juni 1987 (1987-06-03) 
das ganze Dokument 



ET AL) 



I, 2,5,8, 

II, 12,16 



I, 3,4,8, 

II, 12,16 



1,8,11, 
12,16 



1,8,11, 
12,16 



1-18 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



International Application No 

PCAfcP 01/03661 



Patpnt document 


^^^^^Pu bl ication 




PatGnt family 




Publication 


cited in search report 


date 




member(s) 




date 


WO 0111139 A 


15-02-2001 


WO 


0111139 


Al 


15-02-2001 


US 4473613 A 


25-09-1984 


AU 


549699 


B2 


06-02-1986 






AU 


2562084 


A 


20-09-1984 






BR 


8401147 


A 


23-10-1984 






EP 


0122396 


A2 


24-10-1984 






ES 


530408 


DO 


01-05-1985 






ES 


8504871 


Al 


16-07-1985 






IN 


159001 


Al 


07-03-1987 






JP 


59174349 


A 


02-10-1984 






MX 


163289 


A 


09-04-1992 






NZ 


207435 


A 


31-08-1987 






ZA 


8401901 


A 


31-10-1984 


US 4609431 A 


02-09-1986 


EP 


0227853 


Al 


08-07-1987 






PT 


81784 


A 


17-07-1986 


EP 0732195 A 


18-09-1996 


JP 


8252889 


A 


01-10-1996 






CN 


1142436 


A 


12-02-1997 






DE 


69600809 


Dl 


26-11-1998 






DE 


69600809 


T2 


15-04-1999 






EP 


0732195 


Al 


18-09-1996 


US 6034181 A 


07-03-2000 


US 


6281291 


Bl 


28-08-2001 






AU 


701985 


B2 


11-02-1999 






AU 


6780496 


A 


19-03-1997 






BR 


9610138 


A 


02-02-1999 






CN 


1194018 


A 


23-09-1998 






EP 


0846200 


Al 


10-06-1998 






JP 


11511514 


T 


05-10-1999 






NO 


980772 


A 


24-04-1998 






WO 


9708384 


Al 


06-03-1997 






US 


5824190 


A 


20-10-1998 






ZA 


9607202 


A 


03-03-1997 


US 3983307 A 


28-09-1976 


BR 


7606476 


A 


28-06-1977 






CA 


1075141 


Al 


08-04-1980 






JP 


1245421 


C 


25-12-1984 






JP 


52059688 


A 


17-05-1977 






JP 


59017671 


B 


23-04-1984 


US 5413834 A 


09-05-1995 


CA 


2085789 


Al 


20-06-1993 






JP 


6101194 


A 


12-04-1994 


US 3853594 A 


10-12-1974 


DE 


2135072 


Al 


01-02-1973 






DK 


135704 


B 


13-06-1977 






FR 


2145929 


A5 


23-02-1973 






GB 


1369569 


A 


09-10-1974 






IT 


964660 


B 


31-01-1974 






NL 


7209205 


A 


16-01-1973 


EP 0223922 A 


03-06-1987 


DE 


3541187 


CI 


06-10-1994 






AT 


59416 


T 


15-01-1991 






CA 


1329072 


Al 


03-05-1994 






DD 


259885 


A5 


07-09-1988 






DE 


3676648 


Dl 


07-02-1991 






EP 


0223922 


Al 


03-06-1987 






ES 


2000141 


A6 


16-12-1987 
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WO 02/079571 



PCTYEP01/03661 



Papier ftir die Herstellung von Paneelen sowie Verf ahren 
flir die Papierherstellung 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zur Herstellung 
eines Papiers flir Platten sowie ein verf ahrensgemai3 
hergestelltes Papier. Die Erfindung betrif ft ferner 
Platten, bei deren Herstellung das Papier verwendet 
wird, sowie ein zugehoriges Herstellungsverf ahren. 

Eine erf indungsgemafie Platte kann zu einem Paneel 
weiterverarbeitet werden. Ein Paneel, zum Beispiel 
bekannt aus der Druckschrift EP 090 6994 Al, ist eine 
in der Regel langliche, dlinne Platte, die seitlich, 
also - an den LSngs- und Querseiten zum Beispiel liber 
Nuten und Federn mit weiteren Paneelen verbunden werden 
kann. So miteinander verbundene Paneele werden 
insbesondere als FuBbodenbelag oder als Wandverkleidung 
eingesetzt . 

Eine Platte wird gemaB dem Stand der Technik u. a. wie 
folgt hergestellt. Ein mit Harz getranktes Papier, 
welches „Gegenzugpapier J/ genannt wird, wird 
bereitgestellt . Oberhalb des Gegenzugpapiers wird eine 
Tragerplatte angeordnet. Ein weiteres, mit Harz 
getranktes Papier wird oberhalb der Platte angeordnet. 
Die beiden Papiere werden mit der Platte bei 
Temperaturen um die 200 °C miteinander zur Platte 
verpresst. 

Das "oberhalb der Platte angeordnete Papier ist 
regelmaBig mit einem Dekor versehen, welches das 
Aussehen der Platte von der Oberseite her bestimmt. 



WO 02/079571 PCT/EPO 1/03661 



Auf der Seite mit dem Dekor konnen vor dem Verpressen 
SiC-Partikel oder Korundkorner aufgewalzt werden, urn so 
eine Platte mit einer besonders widerstandsf ahigen 
Oberflache zu erhalten. Auf die Seite mit den SiC- 
5 Partikeln bzw. dem Korund wird zussitzlich eine Schicht 

aus Cellulose auf gebracht . * 

Das Papier mit dem auf gedruckten Dekor wird Dekorpapier 
genannt. Die Celluloseschicht wird als "Overlay" 
10 bezeichnet. 

Das Dekorpapier wird mit dem Overlay oberhalb der 
Tragerplatte angeordnet. Das Dekorpapier befindet sich 
dann .* zwischen der Tr&gerplatte und dem Overlay. 

15 AnschlieBend werden Gegenzugpapier f Tragerplatte, 

Dekorpapier und Overlay bei einer Temperatur in der 
Groflenordnung von 200 °C miteinander verpresst. VerlSsst 
das Schichtsystem die Presse, so liegt eine Platte vor, 
die , auf einer Seite ein Dekor mit einer besonders 

20 harten Oberflache aufweist. 



Durch Sagen und Frasen konnen aus der Platte Paneele 
mit gewiinschten Mafien, seitlich angebrachten Federn und 
Nuten hergestellt werden. Die Paneele werden 
25 insbe&ondere als Fuflbodenbelage eingesetzt. 

Die Tragerplatte verleiht dem Paneel die mechanische 
Stabilitat. Das Dekor auf dem Dekorpapier bestimmt das 
Aussehen der spateren Wand- oder FuBbodenoberf lache. 
30 Die aus Korund oder SiC2 bestehende Schicht sorgt fur 

eine gute Festigkeit gegenliber Abrieb und dergleichen. 
Das Gegenzugpapier wirkt einem Verzug der Tragerplatte 
entgegen. Das Overlay schiitzt eine Oberflache der 



2 
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Presse vor den andernfalls hervorstehenden harten SiC2- 
oder Korundkornern. 

Die beim Stand der Technik eingesetzten Papiere w ( eisen 
in der Regel ein Gewicht oberhalb von 70 g pro 
Quadratmeter auf „ Wird der vorgenannte Wert 
unterschritten, so ist das Papier nicht reiBfest genug, 
urn den mechanischen Belastungen wahrend der 
Plattenherstellung gewachsen zu sein. Das Papier wird 
ferner so diinn, dass es zu transparent wird, urn als 
Dekorpapier verwendet werden zu konnen. 

Ein hohes Papiergewicht weist allerdings den Nachteil 
auf, dass der Materialverbrauch entsprechend hoch ist. 
Dabei ist nicht nur das eigentliche Papiergewicht zu 
'berucksichtigen, sondern auch das Harz, mit dem das 
Papier getrankt wird, um es bei der Herstellung einer 
Platte einsetzen zu konnen. Je hoher das Papiergewicht 
ist, umso mehr Harz wird fur die Impragnierung des 
Papiers benotigt. Entsprechend verteuert sich die 
Papierherstellung . 

Um zu dlinnem, reiiJfesten Papier zu gelangen, wird auf 
vorimpragniertes Papier eine Kunststof fmischung 
auf gestrichen. Diese Kunststof fmischung dringt nicht in 
das Papier ein, sondern stellt eine zusatzliche Schicht 
dar, die an das Papier angrenzt. Die andere Seite des 
Papiers wird regelmcLBig mit einer selbstklebenden 
Schicht versehen. Das so hergestellte Papier ist unter 
der Bezeichnung "Finishfolie" bekannt und kann auf 
Platten aufgeklebt werden. 
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Aufgabe der Erfindung ist die Her- und Bereitstellung 
eines Papiers, welches wesentlich reiBf ester und in 
einer Ausgestaltung in optischer Hinsicht farblich 
deckender im Vergleich zum eingangs genannten Stand der 
Technik ist. Aufgabe der Erfindung ist die Her- und 
Bereitstellung von preiswerten Platten, bei denen das 
erf induhgsgemaBe Papier verwendet wird. 

Verf ahrensgemaB wird das Papier mit einer 
acrylathaltigen Dispersion oder Mischung imprSgniert . 
Im Vergleich zu einer Impragnierung, die lediglich mit 
eineni Harz durchgef lihrt wird, ist das verf ahrensgemaB 
impragnierte Papier erheblich reiBf ester. Das Papier 
kann ein Flachengewicht von beispielsweise 30 g/m 2 
aufweisen und ist dennoch den mechanischen Belastungen 
bei der Herstellung einer Platte in der eingangs 
genannten Art gewachsen. Versuche haben sogar ergeben, 
dass die mechanische Festigkeit des erf indungsgemaBen 
Papiers so hoch ist, dass die 
Impragnierungsgeschwindigkeit bei der fur die 
Plattenherstellung vorgesehene Harztrankung von derzeit 
40 bis 60 m/min auf 120 m/min gesteigert werden kann. 
Entsprechend gering - im Vergleich zum eingangs 
genannten Stand der Technik - ist der Verbrauch des 
Papiermaterials und der Impragniermittel. 

Die acrylathaltige Dispersion oder Mischung enthalt 
Wasser f in der Acrylatpartikel dispergiert sind. 
Geeignete Acrylate sind daher solche, die gut 
dispergierend sind. 
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In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erf indung wird 
die acrylathaltige Dispersion oder Mischung zwecks 
Impragnierung in das Papier hineingepresst. Hierflir 
wird beispielsweise das Papier durch Walzen, die 
5 gegeneinander gepresst sind, hindurchgeflihrt . Auf eine 

Walze wird die acrylathaltige Dispersion oder Mischung 
kontinuierlich aufgetragen. Verlasst das Papier die 
Walze, so ist die Dispersion oder die Mischung in das 
Papier hineingepresst worden. 

10 

Wesentlich ist, dass das dispergierte Acrylat bzw. die 
Miscftung auf das Papier nicht lediglich auf gestrichen 
wird, da dann das dispergierte Acrylat bzw. die 
Mischung nicht oder nur unzureichend in das Papier 

15 eindringen wiirde. Durch das Pressen wird 

sichergestellt, dass die Dispersion oder die Mischung 
in das Papier eindringt und so das Papier die 
gewiinschte verbesserte Festigkeit erlangt. AuJ3erdem ist 
das Papier dann mit der Dispersion oder der Mischung so 

20 versehen, dass wahrend der Weiterverarbeitung zu einer 

Platte zusatzlich eingesetztes Harz nicht oder 
zumin.dest nur noch relativ geringfligig in das Papier 
eindringt. 



25 In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens 

wird das Papier vor dem Hineinpressen der 
acrylathaltigen Dispersion oder Mischung der 
Impragnierung entliiftet. Hierfiir wird das Papier 
insbesondere einseitig mit der acrylathaltigen 

30 Dispersion oder Mischung getrankt. Die im Papier 

befindliche Luft wird so durch die Dispersion oder die 
Mischung ersetzt. 



5 
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In einer Ausfuhrungsform der Erfindung wird eine Harz- 
Acrylat-Mischung oder -Dispersion, insbesondere eine 
Aminoharz-Acrylat-Mischung fiir die Impragnierung 
verwendet. Mit einer derartigen Mischung oder 
Dispersion lassen sich Papiergewichte bis zu einer 
Untergrenze von ca. 15 g pro Quadratmeter realisieren. 
Derartig hergestellte Papiere sind bei geeignetem 
Mischungsverhaltnis hinreichend reifcfest, urn bei der 
Plattenherstellung zum Beispiel als Druckbasispapier 
eingesetzt werden zu konnen. Es kann dem Fachmann 
uberlassen bleiben, geeignete Mischungsverhaltnisse 
durch wenige Versuche aufzufinden. 

Das Papier sollte eine Obergrenze von 60 g/m 2 , 
bevorzugt von 40 g/m 2 nicht iibersteigen, urn hinreichend 
hohe Kostenvorteile zu erzielen. Optimale Werte liegen 
derzeit zwischen 25 bis 35 g/m . 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
werden Farbpigmente, so zum Beispiel Aluminiums ilikat, 
Kalziumkarbonat, Ti0 2r Al 2 0 3 oder Magnesiumsilikat, der 
Mischung hinzugefugt. Die Lichtdurchiassigkeit wird 
hierdurch stark reduziert. 

Das unter Verwendung von Farbpigmenten impragnierte 
Papier kann aufgrund seiner Lichtundurchiassigkeit und 
hoher Deckkraft sehr gut als Dekorpapier eingesetzt 
werden . 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung wird 
die acrylathaltige Dispersion oder Mischung in 
entljiftetes Papier von beiden Seiten hineingepresst . Es 
hat sich gezeigt, dass sich dann das Papier von der 



WO 02/079571 PCT/EP01/03661 



... Mitte her rait der acrylathaltigen Dispersion Oder 
Mischung auffiillt. Derartig impragniertes Papier eignet 
sich fur die eingangs genannte Plattenherstellung in 
besonders guter Weise. 

5 

Das verf ahrensgemafl hergestellte Papier unterscheidet 
sich von den Finishfolien insbesondere dadurch, dass 
sich das Acrylat im Papier und nicht lediglich ganz 
oder Uberwiegend auf der Oberflache befindet. Die 

10 Spaltfestigkeit ist erheblich groBer als bei den 

eingangs erwahnten Finishfolien, wie ein 
Wasserdampftest zeigt. Beim Wasserdampftest wird Papier 
zwei Stunden lang einem Wasserdampf ausgesetzt. Bei . 
herkoramlichen Papier tritt im Unterschied zum 

15 erf indungsgemaBen eine Spaltung auf, 

uaa dii&pi. uuhgemaJ3e Papier kann dann als Gegenzugpapier 
oder Dekorpapier bei der Herstellung einer Platte in 
der eingangs genannten Weise eingesetzt werden. 

20 

In einer Ausgestaltung des Verfahrens wird Dekorpapier 
auf einer Seite nicht nur mit abriebfesten Partikeln 
wie Siliziumkarbid- oder Korundpartikeln, sondern zu- 
satzlich mit Fasern und/ oder Kugeln versehen. Die Fa- 

25 sern oder Kugeln bestehen im Vergleich zu den abrieb- 

festen Partikeln aus weichen Materialien wie Polyester, 
Polyamid oder Glas. Die Fasern und/ oder Kugeln schiit- 
zen ein Pressband wShrend des Verpressens eines 
Schichtsystems f welches das Dekorpapier umfasst, vor 

30 Beschadigungen. Auf Vorsehen eines Overlays oberhalb 

einer Schicht mit abriebfesten Partikeln kann verzich- 
tet werden. Es werden so ca. 1/3 der Kosten eingespart, 
die fur das Impragnieren des Dekorpapiers nebst Auf- 
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bringen einer Schicht mit dem Overlay beim Stand der 
Technik anf alien. 

Die Impragnierung des Dekorpapiers umfasst insbesondere 
5 folgende Schritte. Das Dekorpapier wird mit Harz, ins- 

besondere einem Aminoharz getrankt, und auf einer Seite 
mit dem Dekor werden abriebfeste Partikel aufgebracht. 
AnschlieJiend werden hierauf die Fasern und/ oder Kugeln 
aufgebracht. So wird erreicht, dass die Fasern und/ Ku- 
10 geln eine schlitzende Deckschicht oberhalb der abrieb- 

festen Partikel in einer Pressvorrichtung bilden. 



Vor dem Auf bringen der Fasern oder Kugeln kann das Ver- 
fahren wie folgt ausgestaltet sein. 

15 

Auf das Dekorpapier wird zusatzlich eine Schicht aus 
einem Aminoharz mit abriebfesten Partikeln in 
spezieller Dispersion aufgedust, wobei die endgultige 
Flachenmasse - bezogen auf die Trockenmasse des 

20 Rohpapiers - 100 % bis 250 % betragt. Die Dispersion 

aufzudlisen f hat sich als vorteilhaft herausgestellt, 
wie der Druckschrift WO 00/44984 zu entnehmen ist. 
Nachfolgend ist es zweckmaBig, mittels Walzen eine 
Glattung und Gleichverteilung der aufgedusten 

25 Dispersion sicherzustellen. 

Die vorgenannte Dispersion besteht bevorzugt aus 100 
Teilen eines Aminoharzes, 20 bis 95 Teilen abrasiver, 
also abriebf ester Substanz, 0,5 bis 2 f 5 Teilen eines 
Silanhaftvermittlers, 5 bis 25 Teilen eines FlieJJhilfs- 
30 stoffes, 0, 1 bis 0,4 Teilen eines Netzmittels, 0,05 

bis 0,4 Teilen eines Trennmittels und eines Aminoharz- 
barters . 
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Als Aminoharz wird insbesondere ein Melaminharz, als 
FlieBhilf sstof f zum Beispiel Polyglycolether, e- 
Caprolactam oder Butandiol sowie als abrasive Substanz 

5 zum Beispiel Siliziumkarbid mit einer durchschnittli- 

chen KorngroBe von 60 bis 160 jum dder Aluminiumoxid in. 
Form von Korund oder aus der Schmelze mit einer Korn- 
groBe von 60 bis 160 pm verwendet. Es kann auch eine 
beliebige Mischung aus Siliziumkarbid und Aluminiumoxid 

10 vorgesehen werden. 

j 

Das anschlieBende Aufbringen von Fasern und/ oder Ku- 
geln' -geschieht zweckmaBig folgendermaBen. Es wird eine 
Mischung aus einem Harz, den Fasern bzw. den Kugeln 
15 hergestellt und die Mischung auf das in vorgenannter 

Weise behandelte Dekorpapier aufgetragen. Das Vorsehen 
einer Mischung verbessert den Schutz in einer Pressvor- 
richtung weiter, da dann auch das zusatzliche Harz zum 
Schutz beitragt. 

20 

Die Dicke der Fasern oder der Durchmesser der Kugeln 
sind vorzugsweise so zu Wcthlen, dass wahrend des Pres- 
sens-..eines entsprechenden Schichtsystems zur Herstel- 
lung-' von Platten die Korund- oder Siliziumkarbid-Parti- 
25 keln von der entsprechenden Oberflache der Presse fern- 

gehalten werden. Beschadigungen auf Grund von harten 
Siliziumkarbid- oder Korundpartikeln werden so vermie- 
den. 

30 Der mittlere Durchmesser der Kugeln ist bevorzugt 

groBer als der mittlere Durchmesser der Fasern , wenn 
sowohl Fasern als auch Kugeln eingesetzt werden. Die 
Kugeln stellen dann den gewunschten schiitzenden Abstand 
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zwischen den abriebfesten Partikeln unci beispielsweise 
einem Pressband sicher. Die Fasern sorgen insbesondere 
fur eine Fixierung von Harz und wirken einer 
Rissbildung entgegen. 

Die jeweils betroffene Oberflache einer Presse wird 
durch die Erfindung in verbesserter und in besonders 
preiswerter Weise vor Beschadigungen durch abriebfeste 
Partikel, also zum Beispiel harte Korund- oder 
Siliziumkarbidpartikel geschiitzt. Die Aufarbeitung der 
betroffenen Oberflachen in einer Presse - so zum 
Beispiel ein Pressband einer sogenannten Doppelband- 
Laminieranlage - erfolgt in entsprechend groJJeren 
zeitiichen Abstanden, so dass mit der Aufarbeitung ver- 
bundene Kosten und Produktionsausf alle verringert wer- 
den. Insgesamt ergeben sich betrachtliche Kostenerspar- 
nisse. 

( — i 

Typische Faserlangen betragen wenigstens 0,5 mm, 
bevorzugt jedoch wenigstens einige Millimeter, so zum 
Beispiel 2 mm, 4mm oder 5 mm. Je langer die Faser ist, 
desto besser vermag diese die Oberflache einer Platte 
vor Rissbildung zu schlitzen. Eine Obergrenze der 
Faserlange ist insbesondere durch den damit verbundenen 
Viskositatsanstieg gegeben. Bei zu hoher Viskositat 
einer Harz-Faser-Mischung kann diese nicht mehr 
verarbeitet werden, Der Durchmesser der Fasern liegt 
beispielsweise bei einigen 10 pm oder auch bei 100 pm 
und mehr. 

Ein typischer Durchmesser der Kugeln liegt bei 30 bis 
200 fjm. Hierdurch wird einer seits der gewiinschte Ab- 
stand zwischen den Korund- oder Siliziumkarbid-Parti- 
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keln zur entsprechenden Oberflache in einer Presse ge- 
wahrleistet. Andererseits sind die Kugeln klein genug, 
um nicht mit blofiem Auge wahrgenoinmen zu werden. 

Der optische Eindruck wird durch die Fasern bzw. Kugeln 
nicht nachteilig beeintrachtigt, wenn diese die vorge- 
nannten Mafle aufweisen und im Harz eingebettet sind. 

Die Fasern oder Kugeln bestehen vorzugsweise aus Poly- 
ester, Polyamid oder Glas. Diese Materialien erflillen 
die Eigenschaften, die wahrend der Produktion sowie 
nach der Herstellung erforderlich sind. Wahrend der 
Produktion verhalten sie sich hinreichend stabil. Poly- 
ester, Polyamid oder Glas sind hinreichend weiche Mate- 
rialien im Sinne der Erfindung, um Beschadigungen einer 
Press vorrichtung zu vermeiden, Bei einer fertigen 
Platte wird durch die vorgenannten Materialien eine 
hinreichende Transparenz geschaffen, sodass der opti- 
sche Eindruck des Dekors nicht nachteilhaft beeintrach- 
tigt wird. Die Materialien ermoglichen vorteilhaft re- 
lativ groBe, verarbeitbare FaserlSngen, die die Lange 
von aus Cellulose bestehenden, erf indungsgemaB einge- 
setzten Fasern deutlich ubersteigen. Der ViskositStsan- 
stieg mit zunehmender Faserlange von kunstlichen Poly- 
meren wie Polyester-, Polyamidf asern oder von Glasfa- 
sern ist nSmlich im Vergleich zu zunehmender Faserlange 
von Cellulosef asern gering. 

Deshalb konnen ausreichend Fasern eingetragen werden, 
womit eine Presse vor Beschadigungen besser im 
Vergleich zu kurzen Cellulose-Fasern geschlitzt wird. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Fasern in 
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Form eines Vlieses vorliegen, wie weiter unten 
dargelegt wird. 

Die Fasern und/oder Kugeln konnen aus unterschiedlichen 
Materialmen bestehen. Es konnen also zum Beispiel Poly- 
esterfasern, Polyamidf asern und Glasfasern zugleich 
eingesetzt werden. 

Fasern sind gegenuber Kugeln zu bevorzugen, da hier- 
durch Rissbildungen in der Oberflache vermieden werden. 
Kugeln werden also bevorzugt erganzend verwendet. Als 
Kugeln werden daher bevorzugt aus Glas bestehende 
HohxKugeln zur Verstarkung der Schutzwirkung zugefugt, 
die insbesondere einen Durchmesser von 30 bis 200 pm 
aus vorgenannten Grunden aufweisen. 

Das anspruchgemaJie Dekorpapier weist bevorzugt eine 
Feststof fmasse von 25 bis 35 g/m 2 auf . Der Faseranteil 
betragt dann insbesondere 5 bis 100 g/m 2 . Zusatzlich 
werden zur VerstSrkung vorteilhaft bis zu 80 g/m 2 Ku- 
geln, insbesondere Mikroglashohlkugeln vorgesehen. 

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung liegen 
die Fasern in Form eines Vlieses vor. Die Fasern sind 
sozusagen miteinander verwebt. Ein Vlies verstarkt und 
schiitzt in besonders guter Weise. Die Gefahr einer 
Rissbildung wird weiter herabgesetzt und damit die Ge- 
fahr-von BeschSdigungen der jeweils betroffenen Ober- 
flache. Durch das Flies wird bei Aufbringen einer Harz- 
Faser-Mischung das Harz wahrend des Pressens besonders 
gut fixiert. Das Harz tragt dann besonders gut ergan- 
zend zum Schutz in einer Pressvorrichtung bei. 
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Die schtttzende Wirkung wird bei Vorsehen eines Vlieses 
durch das Einbringen von Kugeln zusStzlich verbessert. 

Die Erf indung wird anhand des nachfolgenden Beispiels 
naher verdeutlicht: 

Papier mit einem Gewicht von 30 g/m 2 wird einseitig mit 
einer acrylathaltigen Dispersion befeuchtet. Die 
Dispersion enthalt folgende Bestandteile: 770 g einer 
handelsublichen Acrylat-Dispersion mit einem 
Feststoffgehalt von 50 Gew.-%, 225 g eines 
handelsiiblichen Harnstof f-Formaldehyd-Trankharzes mit 
einem Feststoffgehalt von 50 Gew.-% sowie 5 g eines 
Harnstof fharzharters. Die Mischung wird fein verriihrt 
und zur Anwendung gebracht. 

Das Sefeuchtete Papier wird durch gegeneinander 
gepresste Walzen geflihrt. Die Walzen weisen eine aus 
Hartgummi bestehende OberflSche auf. Auf die Walzen 
wird die vorgenannte Dispersion gleichmafiig aufgetragen 
und mit Hilfe von Rakeln gleichmafiig auf der 
Walzenoberf lache verteilt. 

Im Inneren des Papiers, welches die Walzen verlasst, 
befindet sich die acrylathaltige Mischung. Dieses 
Papier wird getrocknet und kann anschliefiend bei der 
Herstellung von Platten eingesetzt werden. 

Fur die Herstellung von Dekorpapier werden der 
Dispersion zusatzlich Farbpigmente und zwar 250 g 
Titandioxidauf schiammung mit einem Feststoffgehalt von 
70 Gew.-% und 50 g Magnesiumsilikat zugegeben. Das 
Papier ist dann wenigstens so lichtundurchl3.ssig wie 
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herkommlich .hergestelltes Papier rait einem Gewicht von 
70 g/m 2 . 

Die mit den Papieren in eingangs genannter Weise 
hergestellten Platten wurden nach EN 438 gepriift. Dabei 
wurden alle Normwerte sicher erfullt. insbesondere 
wurde der wasserdampf test erfolgreich absolviert. 
unterzogen. 

Das Dekorpapier wird bevorzugt wie folgt bei der 
Herstellung einer Platte eingesetzt. Auf die 
Dekofoberseite wird eine Mischung aus Aminoharz und 
Korundpartikeln gleichmaBig aufgedlist. 15 g/m 2 Korund 
wird dabei eingesetzt. Die nun nasse Papierbahn wird 
einem Schwebetrockner zugefuhrt. Im Trockner herrscht 
eine Temper atur von 170 °C. Auf die so behandelte Bahn 
wird; eine Mischung aus einem handelsiiblichen Aminoharz 
und Polyesterf asern auf die Dekoroberseite dosiert 
aufgetragen. Die Feststoff masse des Auftrags betrSgt 70 
g/m 2 . In der Mischung liegt der Faseranteil bei 30 
Masse-%. Die mittlere Lage der Fasern betragt 5 mm. Der 
mit tier e Durchmesser liegt bei 80 pirn. AnschlieBend wird 
ein zweiter Trocknungsschritt bei 160 °C durchgefuhrt, 
bis die Restfeuchte bei 7% liegt. Das so imprSgnierte 
Dekorpapier wird in eingangs genannter Weise zu einer 
Platte und zwar insbesondere zu einem Paneel fiir FuiJbo- 
den weiterverarbeitet . Als Gegenzugpapier wird 
eberifalls erf indungsgemaBes Papier eingesetzt. Es 
lassen sich so im Vergleich zum Stand der Technik 150 
g/m 2 Harz einsparen. Das erf indungsgemaBe Papier bietet 
gegenliber dem Stand der Technik jedoch auch dann 
Vorteile f wenn das Papiergewicht sehr hoch ist, also 
zum Beispiel bis zu 150 g/m 2 betragt. 
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Anspriiche 



10 



15 



20 



1. Verfahren zur Herstellung eines Papiers f dadurch 
gekennzeichnet, dass das Papier mit einer 
acrylathaltigen Dispersion oder Mischung 
impragniert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die acrylathaltige Dispersion oder Mischung 
in das Papier hineingepresst wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die acrylathaltige 
Dispersion oder Mischung Wasser, in der 
Acrylatpartikel dispergiert sind, und vorzugsweise 
Harz, insbesondere ein Aminoharz enthalt. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass Farbpigmente wie 
Aluminiumsilikat, Kalziumkarbonat, Ti0 2 , Al 2 0 3 oder 
Magnesiumsilikat der acrylathaltigen Mischung oder 
Dispersion hinzugefiigt werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Papier durch 
Walzen, die gegeneinander gepresst sind, 
hindurchgefiihrt wird, wobei auf wenigstens einer 
■Walze die acrylathaltige Dispersion oder Mischung 
kontinuierlich aufgetragen und vorzugsweise mit 
einem Rakel auf der Walze verteilt wird. 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
aadurch gekennzeichnet, dass das Papier vor dem 
Hineinpressen der acrylathaltigen Dispersion oder 
Mischung entliiftet wird und hierfiir insbesondere 

5 einseitig mit der acrylathaltigen Dispersion oder 

Mischung getrankt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Papier gewicht 

10 wenigsten 15 Gramm pro Quadratmeter betragt und/ 

oder eine Obergrenze von 60 g/m 2 , bevorzugt von 40 
g/m 2 nicht ubersteigt. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Platte, bei dem 
15 Papier nach einem der vorhergehenden Anspruche 

impragniert wird und ein Schichtsystem, das das 
Papier und eine Tragerplatte umfasst f unter Zufuhr 
von Warme verpresst wird. 

20 9. Verfahren zur Herstellung einer Platte nach dem 

vorhergehenden Anspruch, bei dem das Schichtsystem 
ein Dekorpapier umfasst, auf das vor dem 
Verpressen eine Mischung aus Aminoharz und 
abriebfesten Partikeln vorzugsweise durch Aufdusen 

25 aufgebracht wird. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Platte nach dem 
.vorhergehenden Anspruch, bei dem aus Polyester, 
Polyamid oder Glas bestehende Fasern und/ oder 
30 Kugeln auf die abriebfesten Partikel vor dem 

Verpressen aufgebracht werden. 
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11 . , Papier, gekennzeichnet durch Acrylat, welches sich 

zumindest uberwiegend im Inneren des Papiers 
bef indet . 

12. Papier nach dem vorhergehenden 
Vorrichtungsanspruch, herstellbar nach einem der 
vorgehenden Verf ahrensansprliche. 

13- Papier nach einem der vorhergehenden 

Vorrichtungsansprliche, gekennzeichnet durch ein 
Papiergewicht von 15 bis 60 g/m 2 , bevorzugt bis 40 
' g/m 2 . 

14. Papier nach einem der vorhergehenden 
Vorrichtungsansprliche, gekennzeichnet durch 
Farbpigmente f die sich im Inneren des Papiers 

.. befinden. 

15. Papier nach einem der vorhergehenden 
Vorrichtungsanspriiche, dadurch gekennzeichnet , 
dass es keine Spaltung im Anschluss an die 

, Durchfiihrung eines normierten Wasserdampf tests 
zeigt, bei dem das Papier zwei Stunden lang einem 
Wasserdampf ausgesetzt wird. 

16. Platte, bei dem Papier gemafl einem der 
vorhergehenden Vorrichtungsansprliche eingesetzt 
ist. 

17. Platte gemafl dem vorhergehenden Anspruch, bei dem 
eine Oberflache der Platte mit abriebfesten 
Partikeln wie Korund- oder Siliziumkarbidpartikel 
und vorzugsweise mit aus Polyester, Polyamid oder 
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Glas bestehenden Fasern und/ oder Kugeln versehen 
ist. 

18. Platte gemcLB einem der beiden vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dass die Platte 
ein Fufibodenpaneel ist. 
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